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Verfabren zur Fixierung von Riecbstoff en 

Alfred Kammer 
Freiberg 

Die Erfindung betrifft; ein Verfahren zur Fixierung 
von Riecbstoffen und Riecbstoffkompositionen* 

Die bekannten Verfahren zur Fixierung des Duffces von 
Riechstoffen verwenden als Grundlage auf saugende Ma- 
terialmen, wie Textilieni Filz, Leder usw* Damit ist 
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keine Auf losung des Duftstoffes im Tragermaterial moglich 
und somit keine gleiclizeitige Abgabe der verscbieden- 
sten Duftstofxe einer Riecbstoffkomposition* Die ein- 
zelnen Duftstoff e verriecben ibrem Siedepunkt entspre- 
cbend ungleicbmafiig, was eine starke Veranderung des 
Duftes iiber eine gewisse Zeit verursacht« 

Die Brfindung bezweckt die Beseitigung dieses ITacbteileso 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Riecbstoffe 
und Riecbstoffkompositionen fur einen langeren Zeitraum 
zu f ixieren und in der ganzen Zeit ibrer Wirksamkeit 
eine ^leicbbleibende und ^leicbmaBige Abgabe des Duftes 
zu sichern. 

Die Aufgabe wird erf indun^jsgeniaB dadurcb gelost, daii 
die Riechstoffe bzw # Riecbsfcoffkompositionen in eine 
wasserlosliohe Kunsts toff o lie vom Polyvinylalkoboltyp 
eingearbeibet warden* 

Bine zweite MoglicbkeitL bietet sicb in der Vex^arbei- 
tiing von nicbtwasserloslichen Weicbplasten der ver- 
scbiedensten Typen* Diese Folien las^en sicb aus enb- 
sprecbenden organischen Losungsmitl eln giefien oder 
konnen durcb Extrudieren oder SpritzguS verarbeitet 
werden# Alie weiteren Ausflibrungen iiber Parf iinieinar- 
beifcungen, Weicbuiachergebalt und Farbsboff sind sinn- 
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gemali zu uberbrageno 

Gemafl der weiteren Erfinduna wird der Weicbbeits- 
grad der Kunststoffolie auf die v/anderungsgescbwindig- 
keit cies Riecbsboffes aas dem Inneren der Kunsbsboff- 
folie abgestimmtc 

Vorbeilbaft erfolgt ein geringer Zusatz von Alkali- 
cbromat oder Diobromat, 

Die Verwendung eines wasserloslicben Kunstsboffes vom 
Polyvinylalkoboltyp als fixierende Grundlage ist von 
produktionstecbniscber Seite besondere giinstig, weil 
dauurcb keine brand scbutziechniscb en Problems durcb 
Losungsmittelverdunstung bei der Verarbeitung auf ge- 
worfen werden und auBerdem eine scbonen3e Behandlung 
cier empfindlicben Duftstoffe moglich ist, 

Bei der Verarbeitung nicbtwasserloslictaer Plastetypen 
miiBiien entsprecbend den boberen Verarbeitungstempera- 
turen stabilere Parfiimkompositionen eingesetzt warden. 

Durcb die Abstimmung des Weicbbeitsgrades der Kunst- 
stoff olie auf die Wanderungsgescbwindigkeit des Rieob- 
stoffea ist es moglich, die Abgabe der Duftstoffe an 
der Oberflaobe der Folie mit ihrer Wanderungsgeechwin- 
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digkeit aus dem Fo Lie inner en zur Oberflacbe bin so 
abzustimiaen, daB die Folie uber einen lander en Zeit- 
raum (ca« 6 Ivionate) gleiobiuaBig duf tet. 

Urn der wasserloslichen Folie eine gewisse Feuctatig- 
keitresistenz zu verleiben, ist ein geringer Zusatz 
)etwa 0*,05 %) eines Alkalicbroiaates Oder Dicbromates 
vorgesehen. Diese Substanzeh bewirken unter Liohtein- 
wirkung einen boberen Verne tzun^sgr ad des Polyvinyl- 
alkobols und somit eine gewisse Wasserunloslichkeit# 

Polyvinylalkobol laBt sioh besonders gut aus einer 
go bis 25 %igen wassrigen Losung - je nacb Polymeria 
sationsgrad und Typ - zu einer Polie verarbeiten. Als 
7/eichinacher fur diesen Typ von Kunststoffen eignen sicta 
mebrwertige Alkobole wie Glykole und Glyzerin in einem 
Prozentgebalt von 2 bis 17 %% berecbnet auf die wassri- 
ge Kuns ts toff 16 sung • Der Weicbmactaergebalt ist wiederum 
abbangig von der verwendeteii Riechstoffkomposition f da 
diese gleiobfalls chemische Substanzen mit Weichma- 
cbercbarakter entbalten kann f v/elobe in ihrer Wirkungs- 
weise zu berucksicbtigen sind # 

Der Anteil der Riechstoffkomposition selbst betragt 
zwiscben 5 und 15 % der Produktions losung und ist ab- 
bangig von der Intensitat und Gerucbskonzen brat ion des 
Duftstoffest Fur gefarbte Polien sind Zusatze von 
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0,1 bis 0,5 % - je nach Farbstoff- von wasserloslicben 
Farbsboff en geeignet. 

Erweiterungen der Anwendungsmoglichkeiten sind durca 
Einarbeitung von insektizid, bakteriozid und deodorie- 
rend wirkenden Substanzen gegeben. So konxite beispiels- 
weise durch Binarbeibung von Uapbtbalin eine raotten- 
scbiitzende oder durcb Formalin eine bakterientobende 
Oder luftverbessernde Y/irkung erzielt werden* Die Zu- 
sabze von Insekbiziden und Desoddrantien erf olgen in 
einer Hohe von 5 bis 15 % der Produktions losung. 

Anwendungabeispiel: 

800,00 g Polyvinylalkobol, 20 %ige wassrige 
Losung 
74f50 S Glyzerin 
125 5 00 g Riecbsboffkomposition 
0,45 g Farbsboff 
0,05 6 Kalium Dichromat 

1000,00 g Produkbions losung 
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Patent anspruch e : 

!•) Verfahren zur ffixierung von Riechstoff en, 
dadurcb gekennzeichnet, daB die Riecbstoffe 
bzwo Riechstoffkompositionen in eine wasaer- 
loslicbe Kunststoffolie vom Polyvinylalkohol- 
typ eingearbeitet werden* 

2#) Verfabren nacb Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der */eicbbeitsgrad der Kunst- 
stoffolie auf die Wand erungsgescb wind igkeit 
des Riecbstoff es aus dem Inneren der Folia 
abgestimmt wird* 

3o) Verfabren nacb Anapruch 1 und 2, gekennzeich- 
net durcb einen geringen Zusatz von Alkali- 
cbroLiat oder Dichromat* 

4. ) Verfabren nach Anspruch i bis 3, gekennzeich- 

net durch Zusatze von insektizid, bakteriozid 
und deodorierend wirkenden Substanzen. 

5. ) Verfabren nacb Anspruch 1 bis 4, dadurch ge- 

kennzeichnet, daB als Grundlaye wasserunlds- 
licbe V/eichplasfce typen verwendet werden. 
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